1/9 




/ 



FIG.2 




2/9 




FIG.4(b) 



Q> 



3/9 




3a' 



FIG.5(c) 




3a' 



5/9 




7/9 




9/9 

FIG. 12 



Examples 


Surface 3a 


Water holding section 


Water 
shaking 
off test 1 


Water 

qni JPP7 — 

ing 

test 2 


Side wall 4a 


Bottom 
surface 4b 


Example 
1 


nyuropnoDic 
fluororesin 
0=75° 


Without 
groove 


Without 
groove 


3 


3 


Example 
2 


Hydrophobic 
fli inroKP^in 

IIUvl wl wwll I 

0=90° 


Without 
groove 


Without 
groove 


5 


3 


Example 
3 


Hydrophobic 
fluororesin 
0=90° 


Hydrophobic 
fluororesin 
0=90° 


Hydrophobic 
fluororesin 
0=90° 


5 


5 


Example 
4 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


Hydrophobic 

Til lAKAfOCIH 

i luururcoii i 

0=90° 


Hydrophobic 

+1 1 1 /""\ yr\ ro cin 

i luorurobiN 

0=90° 


4 


5 


Example 
5 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


Hydrophobic 
silicone 
resin 
0=75° 


Hydrophobic 
silicone 
resin 
0=75° 


3 


4 


Example 
6 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


Hydrophobic 
silicone 
resin 
0=75° 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


3 


3 


Example 
7 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


Hydrophobic 
fluororesin 
0=90° 


Hydrophilic 
fluororesin 
0=30° 


4 


4 


Comp. 

Example 

1 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


Without 
groove 


Without 
groove 


1 


1 


Comp. 

Example 

2 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


Hydrophilic 
urethane 
resin 
0=30° 


1 


2 



6 =contact angle 



